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La presente invention a pour objet de nouvelles compositions 
cosraStiques capillaires en particulier pour laques et lotions de * 
mises en plis contenant en tant que resine des copolymSres sequences. 

La Soci6te demanderesse a dgja propose V utilisation de nombreux 
5 polymSres synthetiques pour la realisation de tels types de composi- 
tion ♦ 

La Societe demanderesse a en particulier propose 1' utilisation 
de certains polymferes^ heterogSnes de mSme que ^utilisation de 
certains polymSres homogSnes. 
10 La Soci6te demanderesse vient de constater qu f il etait 6galement 
possible de rfialiser d'excellentes compositions capillaires et no- 
tamment des laques et lotions de mises en plis en utilisant d'autres 
types de polymSres et notamment des polymSres sequences et plus 
particuliSrement des polymSres bi-s§quenc§s ou fcri-s§quenc6s d'un 
15 type particulier. 

Comrae on le verra plus loin, ces polymSres pr6sentent un trSs 
grand int§r§t car il suf fit de faire varier la nature des sequences 
pour obtenir des polymSres ayant des proprietes differentes. 

Cette particularity des polymSres sequences presents un grand 
20 avantage notamment pour la realisation de compositions sous forme 
de laques ou de lotions de mises en plis car, coxnme on le salt, 
certaines sont re_alis£es en solution aqueuse ou hydroalcoolique et 
d'autres uniquement en solution alcoolique. 

On rappellera ci-dessous ce que 1 'on* 'doit entendre par polymSres 
25 sequences; il est en effet bien connu que les dif ferents monomSres 
entrant dans la realisation de copolymSres peuvent s T agencer de 
dif fe rentes fagons pour conduire a la formation de la chalne poly- 
merique et d'une fagon g6nerale, les process de polym6risaUon 
penoettent de s'orienter vers l'obtention de tel ou tel type de 
30 polymSres. _ 
En particulier, avec un procSde de polymerisation bien deter- 
mine, il est possible d'obtenir des copolymSres dont les motifs 
monomSres sont groupes par espSce, ces groupements etant designes 
sous la denomination de "sequence" ou encore de "bloc". 
35 De tels copolymSres sont en general appeies copolymSres sequen- 
ces. 

Les polymSres sequences sont en general des bi-polymSres com- 
portant deux ou trois sequences constituees chacune & partir de 
monomSrep identiques. 
40 II est bien entendu que le nontore de sequences peut varier 
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15 



selon les diff§rentes utilisations envisagSes. 

Dans le cadre de la presente demande les copolymeres sont des 
copolymeres bi ou tri-s6quenc6s , c'est-a-dire que la distribution 
des motifs monomeres ou des sequences sur la chaine polymerique peut 
Stre representee de la facon sch6matique suivante : 

XXX. • . .XXXZZZ • • . ZZZ (1) 
ou de la facon suivante : 

XXX.... XXXZZZ... ZZZXXX... XXX (2) 

La presente invention a done pour objet a titre de produit indus- 
triel nouveau une composition cosmetique capillaire en particulier 
pour laques et lotions de mises en plis caracterisee par le fait 
qu f elle contient dans un v§hicule cosmetique approprie au moins un 
copolymere bi ou tri-s§quence comportant d'une part au moins une 
sequence (A) correspondant a la formule suivante : 



20 



CH*> — C CH- 



2 ~" T "~2 . « 



-0-Y-*/ 1 ,(HX) n C-O-Y-n/ f(HX) 



n 



dans laquelle : 

Y represente une chaine hydrocarbonee, saturee de 2 a 4 atomes 
de carbone ou une chaine hydrocarbonee de 2 a 4 atomes de carbone 
25 interrompue par des h6t€roatomes tels que le soufre ou l'oxygene, 

R et R 2 identiques ou differents representent un radical alcoyle 
de 1 a 4 atomes de carbone , 

n est 0 ou 1 et HX represente un acide mineral ou organique pris 
dans le groupe constitufi par : 1 1 acide chlorhydrique , l f acide brom- 
30 hydrigue, 1' acide lactique et l 1 acide acetique, 

et d f autre part au moins une sequence (B) resultant de la polymeri- 
sation d'un monomere polymerisable par voie anionique. 

De facon preferencielle, la sequence (B) , resultant de la poly- 
merisation d'un monomere polymerisable par voie anionique peut Stre 
35 representee par la formule generale suivante 

R" 



II. 



40 



r r r t 

Ctt*. - C ~ CH <> - C CH 2 i 2 I 

2 l i. I i' 



dans laquelle 
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R f est prts dans le groupe constitue par 



10 



15 



20 



25 



30 



35 



40 




VR" repr6sentant un 
' atone d»hydrogfene 



(HX) 



(Viii) 



(ix) 



(x) 



-COOR 



-COOH 



\ R" representant un 
radical methyle 



dans lesqufels : R 1# R^ n et HX ont la mime signification que cl- 
dessus, repr€sente une chalne hydrocarbonSe, saturee de 6 I 18 
atomes de carbone, R 4 represente un radical methyle ou ethyle et R 5 
represente une chalne hydrocarbonSe saturee de 1 & 18 atomes de 
carbone. 

Selon une forme de realisation pr§f§rge les radicaux R1 repre- 
sentent ceux dont les formulas sont donn§es sous (i) et (ix) • 

Dans une variante selon 1* invention, la sequence (B) r6sulte de 
la polymerisation de l'oxyde d 9 ethylene et peut fitre representee 
par la.formule suivante : 

Iri — L o-ch 2 -ch 2 ~o-ch 2 -ch 2 ok^-ch^o-ch^ch^ 

Dans une autre variante selon l f invention la sequence (B) resulte 
de la polymerisation de l'hexamethyl-cyclo^trisiloxane ou de l f octa- 
methyl-cyclo-tetrasiloxane et peiit §tre representee par la formule 

suivante ; 
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Si l'on se x&fhze aux forraules schSmatiques (1) et (2) ci- 
dessus les polymferes bi et tri-s6quenc§s selon I 1 invention peuvent 
prendre les formes suivantes : 



(i) AAA-BBB 

(ii) AAA-BBB- AAA OU 
, (iii) BBB- AAA-BBB 

dans lesquelles : la sequence (ou les sequences) A correspond a 
celle de la fonmile I et la sequence (ou les sequences) B a celles 
de la fonmile II, III ou IV. 

Parmi les monom&res pouvant conduire d la formation des sequences 
A de fonmile I on peut citer les monom&res suivants : 

les mSthacrylates de (N ,N-dira6thylamino) -2 Sthyle, de (N,H- 
di#thylamino)-2 Sthyle, de £ (N^-dimethylamino)^'- Mhoxy^7-2 
Sthyle et de £ (N,N-di6thylamino)-2 l -6thoxx7-2 Sthyle- 

Parmi les monomferes pouvant conduire a la formation des sequences 
B de formole II on peut citer les monoinferes suivants : 

le styrfene, le m§thyl-4 styrSne, la vinyl-2 pyridine son chlo- 
rhydrate et son lactate, la vinyl-4 pyridine, son chlorbydrate et 
son lactate, le para-dim6thylaminostyrfcne, son chlorhydrate et son 
lactate, les mgthacrylates de mfithyle, d'Sthyle, de butyle, d'hexyle 
d'octyle, de lauryle et de stSaryle, le mgthacrylonitrile, le 
vinyl-2 furane et la N-m§thyl N-lauryl-m§thacrylamide. 

Lorsque R' dans la sequence B de fonmile II reprSsente une 
fonction acide earboxylique, cette fonction peut §tre neutralist 
a I'aide d'une base minSrale bu organique telle que l'ammonlaque, 
la mono§thanolamine, la di-6thanolamine, la triSthajioianiiie, les 
iso-propanolamines, la morpholine, l'aaino-? mfithyl-2 propanol-1, 
1' amino- 2 mfithyl-2 propanediol-1,3 ou encore salif i£e sous forme de 
sel de sodium, de potassium ou de magnSsium. 

Dans une variante pr§f§rentielle de l f invention les foncticms 
amines tertiaires des sequences A de fonmile I (n §tant €gal 3 
zSro) peuvent §tre quaternisSes 21 I'aide d'un agent de quaternisa- 
tion choisi par exemple dans le groupe constituS par 1* sulfate de 
dimSthyle, le bromure d'Sthyle et le p-bromo Sthanol. 

Le pourcentage des fbnctions amines tertiaires quaternisSes 
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peut varier de 0 % a 100 %, le taux de quaternisatlon etant cboisi 
en fonctipn de la destination du polymfere sequence. 

De mSme comme la formula I le montre (n=..l) .tine partle ou la 
totalite des f onctions amines tertlaires des sequences A de f ormule 
5 I peut &tre salifi6e a l'aide d'un acide mineral ou organique, 

Comme pour les fonctlons amines tertlaires quaternisees le pour- 
centage des f onctions salif i§esf peut varier de O a 100%. 

Alnsi les polymSres sequences faiblement quaternises ou salifiSs 
seront de preference utilises dans des laques aerosols, alors que 
10 les polymSres sequences plus fortement quaternis6s ou salifies seront 
de preference utilises dans des lotions, aqueuses ou hydroalcooliques 
de mises en plis. 

Les poids moieculaires des polymSres bi et tri-sequenc$s utili- 
ses selon la pr€sehte invention peuvent varier dans de larges limites. 
15 lis sont generalement fixes en fonction de leur destination, c'est-a 
dire soit pour des laques, soit pour des lotions de mises en plis. 

Les polymSres bi et tri-sequences selon la presente invention 
ont generalement un poids moieculaire compris entre environ 1000 et 
1.000.000, mais de preference compris entre 2000 et 300.000. 
20 Comme il a ete indique ci-dessus, les compositions selon 1* in- 

vention peuvent se presenter sous differentes formes et notamment 
sous forme de lotions de mises en plis, sous forme de laques ou en- 
core sous forme de compositions traitantes. 

A titre d'exemple, une laque aerosol pour cheveux peut §tre 
25 realisee en conditionnant dans une bombe aerosol de 0,2 3 5% en 
poids d f un polymSre sequence selon 1* invention, de 0 a 35% et de 
preference de 0 a 25 % en poids d'un alcool et de 60 i 99,8 % en 
poids d f un gaz propulseur liquefie sous pression, tel que le dichlo- 
rodifluoromethane et le tfichlorofluoromethane et leurs melanges. 
30 En tant qu' alcool, on utilise de preference 1' alcool ethylique 

ou 1' alcool lsopropyllque. 

Une lotion de mise en plis selon 1 f invention pput etre par exem- 
ple realisee en introduisant dans une solution aqueuse ou hydroal- 
coolique, ayant un titre de 0 a 60 % en alcool, de 0,2 a 10 % en poids 
35 d'un polymSre sequence selon 1' invention. 

Les compositions cosmetiques selon l 1 invention peuyent egale- 
ment contenir des adjuvants cosm§tiques convent ionne Is tels que. des 
parfums, des colorants, des preservateurs, des plastif iants , des 
produits epaississants, des produits -anioniques, cationiques ou non- 
40 ioniques, des silicones pour am61iorer la brillance ou. d^autres 
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resines cosmgtiques • ; 

Lesr excellerites proprtetes cbsmetiques des compositions seion 
1' invention, sont dues & la presence d'au moins une sequence de 
formule I dans les polymfcres : bi et tri^sequericgs. 
5 En effet les essais comparatifs realises par la Socigte deman- 

deresse ont permis de montrer que lorsque cette sequence de formule 
I gtait remplacSe par d'autres sequences de structure differentes, 
les copolymdres sequences obterius ne pouvaient §tre utilis§s dans 
des compositions capillaires et notamment dans des laques et lotions 
10 de mises en plis du fait de certaines propriStSs incompatibles avec 
ces types de composition. 

Les propriet6s des polymfcres bi et tri-s6quenc§s selon l 1 inven- 
tion sont en plus d'une excellente solubility et stability dans les 
vghicules des laques et lotions de raises en plis,de ne pas Stre 
15 ou d'£tre trds faiblement sensibles a 1'humiditg ce qui permet d'g- 
viter de rendre la chevelure poisseuse et collante, de former un 
film souple sur les cheveux, les rendant agrgable au toucher, ce film 
etant facilement eiiminable par simple brossage ou peignage.~"~~ 

La pr6sente invention a €galement pour objet un proc£d§ de fixa- 
20 tion de la chevelure, ce proc§d€ consistant & appliquer une quantity 
suffisante d'une composition selon 1' invention, A enrouler les che- 
veux sur des rouleaux de mise en plis et & sgcher la chevelure par 
apport ext6rieur de chaleur pendant un temps d* environ 3 a 20 minu- 
tes. 

25 Selon un mode particulier de realisation de ce procgdg la com- 

position est appliqu§e immediatement aprSs le rinjage les cheveux 
ayant subi un shampooing. 

Bien que le proc£d6 de preparation des polymSres sequences 
soit connu, la Societe demanderesse rappelle les principales etapes 

30 conduisant & leur formation. 

Ces polymerisations sont de preference initiges par des amorceurs 
dits "anioniques" , qui sont en general des metaux appartenant au 
premier groupe du tableau periodique des elements tels que le lithium, 
le sodium, le potassium, etc... ou des composes organiques de ces 

35 metaux. 

On peut par exemple citer des composes tels que le diphgnylmg- 
thylsodium, le fluorenyl-lithium, le fluorenyl-sodiura, le naphtalfcne- 
sodium, le naphtalSne-potassium, le naphtalSne-lithium, le tfetraphe- 
nyl-disodiobutane, le phenyl isopropyl potassium. 
40 Le choix des amorceurs de polymerisation est en effet trSs 
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Important car 11 pexmet de determiner la structure du polx»Sre se- 
quence. Atas*, le naph^Sne^odtiu^ penoet d'orientef la polymeri- 
sation vers l'obtentlon d'un copolyxafcre "trt-s§quenc6". Par contre, 
le phenyOisopropyl potassium ou le diph£nylmetIiyl-sodium permettent 
5 d'orienter la polymerisation eh vue de l'obtentlon d v un polymdre 
*bi-sequence a . 

Ces reactions de polymerisation conduisant £ la formation de 
polym&res sequences ont lieu dans des solvants aprotiques tels que 
par exemple le benz£ne, le tetrahydrofurane, le toluene , etc... 
10 D'une fagon generale, l'obtentlon de polymfcres sequences s'effec- 

tue de la fa;on suivante. Tout d'abord, on prepare une solution de 
I'ataorceur dans le solvant choisi puis l'on ajoute un des monomfires 
devant conduire & une des deux sequences, aprSs polymerisation de 
ce monomdre, on ajoute le second monomdre devant conduire 3 la for- 
15 nation de 1' autre sequence. 

Apr 6s la fin de la polymerisation, le polymdre sequence est 
desactive I 1'aide de quelques gouttes d'un solvant contenant des 
protons tels que le methanol. 

Comma il a ete indiqug ci-dessus, c'est le choix de 1 ' amorceur 
20 q U i oriente la formation d'un polymer e bi-sequence ou tri- sequence - 

D'une fagon g£n£rale, la reaction conduisant i la formation de 
ces polym&res sequences, est effectuSe a une temperature d' environ 
- 70 °C. Ces reactions de polymerisation en vue de l'obtentlon de 
polym&res sequences, ne peuvent &tre evidemment effectuSes a 1'aide 
25 de monomdres comportant des hydrog&nes mobiles, de tels monomdre s 
pouvant etre par exemple des acldes, des amides, non substitu6s 
sur 1" azote, des alcools, des composes contenant des hydrogfenes 
a- carbottyliques etc... 

En consequence, si l'on desire obtenir des polyrodres sequences 
3° comportant dans une de leurs sequences des fonctions acides, etc., 
il est necessalre de partir de monomeres pouvant conduire ulterieu- 
rement par reaction chimique, & la formation de ce type de fonction. 
Dans ce but, on peut par exemple partir de monomeres possedant une 
fonction ester. En effet, par hydrolyse, il est possible d'obtenir 
35 les acides correspondants • 

Une telle fag on de procgder peut §tre employee lorsque l'on 
desire obtenir des sequences; constitutes par des restes acide mgtha- 
crylique. 

Dans le but de mieux f aire comprendre 1' invention on va decrlre 
40 maintenant & titre d' illustration, et sans aucun caractSre limltatif. 
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plusieurs exemples de preparation de polymfcres sequences, ainai que 
plusieurs exemples de composition cosmStique les contenant. 

EXEMPLES DE PREPARATI ON^ 
Copolvmferes bi-sequences 
Exemples 1-8 : 

EXEMPLE 1. Preparation d'un polvmfere : 

methacrv late de lauryle- methacrylate de 
N,N-dimethvlamino-2 Sthvle 
Dans un ballon de 4 litres, muni d'un agitateur m4canigue, d'une 
ampoule a brome, d'un tube adducteur d 1 azote, d'un tube plongeant 
capable de r^aliser des pr61fcvements du melange r^actionnel et d'u:. 
thermom&tre, on introduit 2 litres de tetrahydrofurane distilie 
anhydre. Le ballon est alors refroidi a une temperature de - 60°C, 
^ I'aide d'un melange carboglace-methanol. 
15 L 1 ensemble de l'appareil se trouve sous atmosphere d' azote, 

soigneusement purifie, par chauffage & 400°C en presence de feuilles 
de cuivre, le courant d 'azote etant egalement purifie par passage 
sur de la potasse anhydre et sur du perchlorate de maon£sium anhydre. 
Par l'ampoule h brome, on ajoute goutte k goutte, sous agitation, 
20 12,5 ml d'une solution de diphenylmethyl- sodium dans du tetrahydro- 
furane (0,8 mole par litre), puis on ajoute toujours sous agitation, 
100 g de methacrylate de lauryle pur en 15 minutes. 

Aprfcs agitation, on ajoute alors en 15 minutes egalement, £ la 
mfime temperature (-60°C), 100 g de methacrylate de N, N-dimethylami- 
25 no-2 ethyle. 

La temperature monte legfcrement et dfcs que 1 - exothermicite de la 
polymerisation s'estompe, on dSsactive le polymfcre bi-se g uence dont 
les deux sequences sont constituees par le polymethacrylate de lau- 
ryle et le polymethacrylate de N, N-dimethyl-amino-2 ethyle. En gene- 
ral cette derni^re etape est realisee a I'aide de quelques gouttes 
de methanol. La solution devient alors pratiquement incolore, on 
distille le tetrahydrofurane et le polymSre residuel est dissous 
dans du chloroforme puis precipite par de 1 'ether de petrole. Aprds 
deux dissolutions dans le chloroforme et deux precipitations dans 
35 1 'ether de petrole le polym&re est seche sous pression reduite. 

On obtient ainsi le polymfere bi-sequence attendu avec un rende- 
ment de 80 %. 

a* o/ L ' anal y se rf €16men taire montre que le polym&re est constitue de 
45 % de polymethacrylate de dimethylaraino-2 ethyle et de 55 % de 
polymethacrylate de lauryle en poids. 
40 Q n Jt^ maSSe mol€culaire doyenne calcuiee dans le toluene a ete de : 

oO • OOO . 



30 
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Ce polymSre bi-s6quenc§ est soluble dans le mSlange Fr§on 
11/12 (60/40) j il est de plus soluble dans I'alcool absolu, . 

Ce polymdre bi-s§quenc§ peut §tre quaternis§ par le sulfate de 
dimSthyle et le polymSre ainsi obtenu est 6galement soluble dans les 
5 Freons et I'alcool absolu ainsi que dans le melange alcool-eau 50/50, 
Exemples 2-8 (voir tableau I) 

Ces polym§res bi-s6quenc6s figurant dans le tableau 1 ont §t€ 
pr§par§s selon le meme mode opSratoire tel que dficrit ci-dessus § 
l'exen^le 1. 
10 CopolymSres tri-sgquehc6s 

Exemples 9-12 (voir tableau II) 

* Ces polym&res tri-s6quenc§s figurant dans le tableau II ont €t€ 
prepares selon le m§me mode operatoire tel que dficrit ci-dessus a 
1'exemple 1. . 
15 Copolymeres quaternises ou salifies 
Exemple 13 

Dans un ballon de 500 ml on introduit 200 g de t£trahydrofurane 
distills anhydre et 40 g de polymere sequence obtenu selon I'exen^le 
2. Apres dissolution complete du copolymdre on introduit 3,2 g de 
20 sulfate de dimgthyle distill§ et la solution est agitee pendant 

24 h a la temperature ambiante . On distille ensuite le tfitrahydrofu- 
rane sous pression r§duite. 

On obtient ainsi avec un rendement de 95% un polymere s§quenc§ 
constituS de 27,9% de mgthacrylate d'hexyle, 55,6 % de mSthacrylate 
25 de N , N-dimg thy lamino- 2 ethyle et 16 # 5% de methacrylate de N,N-dim§- 
thylamino-2 fithyle quaternise a l f aide de sulfate de dimSthyle . 
Exemples 14- 21 (voir tableau III) 

Ces polymSres quaternis§s figurant dans le tableau III ont §t§ 
pr§par6s selon le mfime mode operatoire tel que dScrit ci-dessus £ 
30 1'exemple 13. 

Exemples 22 et 23 (voir tableau III) 

Ces polym&res salifies ont §galement §t§ pr€parSs selon le m&me 
mode operatoire tel que dScrit £ 1'exenqple 13 ci-dessus. 
Dans le tab leaulci- apres : 
35 Les catalyseurs utilises sont les suivants : 

a) DiphSnyl mfithyl sodium 

b) Phtayl isopropyl potassium 

Les solvants ayant permis de mesurer la masse moyenne en nonbre 
sont les suivants : 
40 c) toluene 
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d) cyclohexanone 

* L» introduction de l^oxyde d'SthylSne est r§alis€e par barbo- 
tage I 60°C pendant 4 heures> puis le polymSre vivant est d§sactiv§ 
avec de l'eau. 

* * AprSs 1 • introduction de I'octamfithylcyclo t€tra siloxane, 
la temperature est maintenue a 60°C pendant 4 heures, puis le 
polym&re est dgsactivS avec de l^au. 
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EXEMPLES DE COMPOSITION 
EXEMPLE A 

On prepare selon 1" invention une lotion de mise en plis 
pour les cheveux en procedant au melange des ingredients suivants : 
5 - Polymfcre sequence prepare selon l»exemple 1, 2, 3, 7, 8, 13, 

14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 ou 23 2g 

- Alcool ethylique. 50g 

- Eau q.s.p. . . mm 100g 

Apr 6s application de cette lotion sur la chevelure, les 
10 cheveux sont enrouies sur bigoudis de mise en plis et sont soumis 
3 un s€chage sous casque. On obtient ainsi une excellente mise en 
plis, les cheveux sont souples et agreables au toucher. 
EXEMPLE B 

On prepare selon l 1 invention une laque pour cheveux en pro- 
15 c§dant au melange des ingredients suivants : 

- PolymSre sequence prepare, selon l^xemple 1, 2, 3, 4, 5, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17 18 ou 21 8g 

- Alcool ethylique q.s.p lOOg 

25g de cette solution sont conditionn§s dans une bombe 
20 a§rosol avec 45 g de trichlorofluoromethane et 30 g de dichlorodifluo- 
rome thane. 
EXEMPLE C 

On prepare selon l f invention une laque pour les cheveux en 



procedant au melange des ingredients suivants : 
25 -PolymSre bi -sequence prepare selon 1 'exemple 1.. •••••••• 2g 

•qtichlorof luoromethane . % 45g 

-Dichlorodif luorom§thane^ 40g 

EXEMPLE D 



On prepare selon I 1 invention une lotion de mise en plis pour 
30 les cheveux en procedant au melange des ingredients suivants : 

- Polymfcre bi-sequence prepare selon ^exemple 2, 3, 4, 13 ou 14 2g 

- Alcool ethylique. 50g 

- Eau q.s.p lOOg 

Aprfes avoir soumis la chevelure 1 un shampooing on rince 
35 les cheveux et on applique la lotion uniformement • Les cheveux sont 
ensuite enrouies sur bigoudis de mise en plis et on s&che. On obtient 
ainsi de belles boucles presentant une excellente tenue dans le temps. 
EXEMPLE E 

On prepare selon 1' invention une laque pour cheveux en pro- 
40 cedant au melange des ingredients suivants : 
MB/S.170 
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- PolymSre bi-s£quence prepare selon l'exemple 2 , 3, 4, 13 

ou 14 8g 

- Alcool isbpropylique q.s.p * • . . . lOOg 



25g de cette solution sont conditionnis dans une bombe 
5 aerosol avec 45 g de trichlorofluorom§thane et 30g de dichlorodifluo- 
methane. 
EXEMPLE F 

On prepare selon 1' Invention une lotion de mise en plis 
pour les cheveux en procedant au melange des ingr§dients suivants : 



20 - PolymSre bi*s§quenc§ prepare selon l'exemple 14...... 2g 

- Alcool isopropylique ...... 50g 

- eau q.s.p • • ...100g 

EXEMPLE G 

On prepare selon 1' invention une lotion de mise en plis pour 
25 les cheveux en procedant au m§lange des ingredients suivants : 

- Polymere bi-sequenc§ prepare selon l'exemple 16. ••••••••• 2g 

- Alcool ethylique , • 50g 

- Parfum . .0 # lg 

- Eau q.s.p 100g 



20 Immgdiatement apres le rin;age des cheveux ayant subi un 

shampooing , la lotion est appliquee sur V ensemble de la chevelure. 
Les cheveux sont alors enroules sur des rouleaux de mise en plis et 
on procede au sechage pendant 15 minutes. La mise en plis obtenue a 
une excellente tenue, les cheveux etant bri Hants et doux au toucher, 

25 EXEMPLE H 

On prepare une laque pour cheveux repondant a la forraule 
suivante : 

- Polymere bi-s§quenc6 prepare selon l f exemple 2, 3, 4, 13 ou 14. . 2g 



- Trichlorof luoromethane • « 45g 

30 - Dichlorodif luoromethane . • » . « • 40g 

EXEMPLE I 

On prepare une laque pour cheveux de la f agon suivante : 
On procede au m§lange des ingredients suivants : 

- Polymere bi-sequencS prepare selon l'exenple 15 8g 

35 - Alcool ethylique q.s.p .. ..100g 

On introduit 25g de la solution obtenue dans une bombe 



aerosol avec 45g de trichlorofluoromethane et 30g de dichlorodif luo- 
romethane. 
EXEMPLE J 

40 On prepare une laque pour cheveux de la fagon suivante s 
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- Polym&re pr6par§ selon 1 'example 1, 2, 3 # 5 r 11, 13, 16, 

17 ou 21 1 • 2g 

- Trichlorof luorom§ thane • 59g 

- Dichlorodif luoromg thane • 39g 

5 EXEMPLE K 

On prepare une lague pour cheveux de la fagon sulvante : 

- Polym&re pr€par§ selon l'exenple 5 ou 11 • 2g 

- Alcool isopropyligue • • 23g 

- Trichlorofluorome thane 45g 

10 - Dichlorodif luorom§thane ......... 30g 

EXEMPLE L 

On prepare une laque pour cheveux de la fagon sulvante : 

- Polym&re pr6par§ selon 1'exemple 17. «l,25g 

- Alcool gthylique.. 48,75g 

15 - Protoxyde d 1 azote (5 bars) 2g 

EXEMPLE M 

On prepare une laque pour cheveux de la f agon sulvante : 
-Polymdre pr€par6 selon l'exesple 21 •••••••• lg 

- Alcool Sthylique 49g 

20 - Ga2 carbonique (5 bars) 2g 

EXEMPLE N 

On prepare une laque pour cheveux de la fagon sulvante j 

- Polymdre pr£par§ selon l'exemple 21...... ..." lg 

- Alcool isopropylique 49g 

25 - Gas carbonique (5 bars) l,6g 
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KEVENDXCATIONS 

1. Composition cosmStique capillaire, caracterisee par le fait 
qu'elle contient dans un VShicule cosm§tique approprig au moins un 
copolymdre bi ou tri-sequencg comport ant d'une part au moins une 
5 sequence (A) correspondent 3 la formule suivante : _ 




15 dans laquelle : 

i repr§sente une chalne. hydrocarbonfie, saturee de 2 & 4 atomes 
de carbone ou une chaine hydrocarbonSe de 2' & 4 atomes de carbone 
interrompue par des hSteroatomes tels que le soufre ou l'oxyg&ne, 
R x et R 2 identiques ou differents repr§sentent un radical 
20 alcoyle de 1 a -4 atomes de carbone, 

n est O ou 1 et HX represente un acide mineral ou organique 
pris dans le groupe constitue par : 1' acide chlorhydrique , l f acide 
bromhydrique, 1* acide lactique et 1* acide ac§tique. 
et d f autre part au moins une sequence (B) resultant de la polyraS- 
25 risation d'un monomere polymerisable par voie anionique. 

2. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le 
fait que la sequence B correspond & la formule generale suivante : 



30 

(ID- 




dans laquelle : 

R' est pris dans le groupe constitu§ par : 



40 
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5 




dii) C - N 

10 
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dans lesquels : 1^ n et HX ont la xnSme signification que dans 
la revendication 1, R 3 reprgsente une chaine hydrocarbonge , saturge 
de 6 a 18 atomes de carbone, R^ reprgsente un radical mfithyle ou 
ethyle et R g reprgserite une chaine hydrocarbonge saturSe de 1 § 18 
a tomes de carbone. 

3. Composition selon la revendication 1, caractgrisSe par le 
fait que la sequence B correspond a la formule suivante 



15 



-0-CH 2 - CH 2 -0-CH 2 -CH 2 ™0-CH 2 -CH 2 -0-CH 2 



(IV)- 



o- 



10 ( IIX > 

4. Composition selon la revendication 1, caract£ris§e par le 
fait <jue la sequence B correspond a la formule suivante 

jjle ^le pe Jle 

- O- Si-0- Si 0 - Si - 0 - Si - 

I i L 1 

Me Me Me Me 

5. Composition selon la revendication 1, caract6rls£e par le 
fait que la s§quence A de formule I rGsulte de la polymerisation 
d'un monomfcre tel que les mSthacrylates de (N,N-dimSthylamino)-2 

20 gthyle, de (N,N- diSthylamino) -2 gthyle, de pN ,N-dimSthyiamino) -2 ■ 
SthoxyJ-2 Sthyle et de £(N,N- di€thylamino)-2 , -6thoxyl-2 Sthyle. 

6. Composition selon l'une quelconque des revendlcations 1 et 
5, caract£ris§e par le fait que lorsque n=«o dans les sequences A 
de formule I, les fonctions amines tertiaires sont quatfernisSes, 

25 a un taux compris entre O et lOO %, I l'aide d'un agent de quater- 
ni sat ion. 

7. Composition selon la revention 6, caract€ris6e par le fait 
que 1 9 agent de quaternisation est le sulfate de dime thy le, le 
bromure d'gthyle ou le fl-bromo Sthanol. 

30 8. Composition selon l'une quelconque des revendlcations 1 et 

2, caract€ris§e par le fait que les sequences B de formule I r§sul- 
tent de la polymerisation d'un monomSre tel que : le styrSne, le 
m£thyl-4 styrSne, la vinyl-2 pirydine, son chlorhydrate et son 
lactate, la vinyl-4 pyridine, son chlorhydrate et son lactate, le 

35 para-dim§thyl-arainostyrSne, son chlorhydrate et son lactate, les 
m€thacrylates de mSthyle, d'gthyle, de butyle,d'hexyle, d'octyle, 
de lauryle et de stgaryle, le mgthacrylonitrile, le vinyl-2 furane 
et la N-mfithyl N-lauryl mgthacrylamide. 

9. Composition selon l'une quelconque des revendlcations 1 et 

40 2, caract6ris€e par le fait que lorsque R'dans la sequence B de 
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formule II reprgsente une fonctlon acide carboxylique cette fonc- 
tion est neutralisge 3 1 1 aide d'une base min&rale ou organigue telle 
que 1 1 ammoniaque , la mono6tha[nolamine , la di-€thanolamine, la tri- 
§thanolamine, les isopropanolamines, la morphbline, 1' amino- 2 m§thyl- 
5 2 propanol-1, l'amino-2 m6thyl-2 propanediol- 1,3, ou encore salifiSe 
sous forme de sels de sodium, de potassium ou de magnesium 

10. Composition selon l'une quelconque des revendications prS- 
c§dentes, caractSrisSe par le fait que le polym&re bi ou tri-sSquenc6 
a un poids mol6culaire compris entre 1000 et 1. 000,000 , mais de 

10 preference compris entre 2000 et 300.000. 

11. Composition selon l'une quelconque des revendications prfi- 
cedentes, sous forme de laques aerosols, caract§ris§e par le fait 
qu'elle contient entre 0,2 et 5 % en poicis d'au moins un polynfere 

- bi ou tri-s€quenc6s, de 0 a 35 % et de preference de 0 a 25 % en 
X 5 poids d'ua alcool et de 60 a 99,8 % en poids d'un gaz propulseur 

liquSfifi sous pression. 

12* Composition selon l'une quelconque des revendications 1 a 

10, sous forme de lotions de mises en plls, caract6ris€e par le 

fait qu'elle contient, en solution aqueuse ou hydroalcoolique , 
20 ayant un titre de 0 a 60 % en alcool, de 0,2 a 10 % en poids d'au 

moins un polymSre bi ou tri-sSquencfi. 

13. Composition selon l'une quelconque des revendications 
pr€c§dentes, caract£ris6e par le fait qu'elle contient ' ggalement 
des adjuvants cosmetiques conventlonnels tels que des parfums, des 

25 colorants, des prSservateurs , des plastifiants, des produits epais- 
sissants, des produits anioniques, cationiques ou non ioniques, 
des silicones ou d'autres rSsines cosmetiques. 

14. Proc6d6 de fixation de la chevelure, caracterise par le 
fait que l'on applique sur les cheveux une quantity suffisante d'une 

30 composition selon l'une quelconque des revendications 1 a 13, que 
l'on enroule les cheveux sur des rouleaux de mise en pl,is et que 
l'on s&che la chevelure par apport extSrieur de chaleur pendant un 
temps de 3 a 20 minutes. 

15. Proc§d€ selon la revendication 13, caracterise par le fait 
35 que la composition selon les revendications 1 a 13 est appliquSe 

imm§diatement aprfcs le rincage des cheveux ayant subi un shampooing. . 



40 
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